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Patentanspruche 

o . ' ■ ■' ■ " 

vl/i Tintonstrahlaufzeicbntuigsverf ahren, dadurch ge- 
kennzeichnet , dass elne Xintenstrahlaufzeicbnung a\xf elnem 
Pegpier aus einem sjnthetischen Papierbrei, welches minde- 
stens 10 Gew.9S synthetischen Papierbrei enthalt, aufge- 
bracht wird und anschliessend e±ne Warmebehandlung bel 
der Teiiiperatur des Ea^weichuagspiinktes des synthetischen 
Papierbrei s Oder dariiber mit dem Papier aus dem synthetic 
schen Papierbrei unter Schmelzen des sTntheLischen Papier- 
breis durchgefiihrt wird. 

2. Tintenstrahlaufzeichnungsverfalxren nach ^spruch 
1, dadurch gekennzeichnet , dass es zur Ausbildung einer 
tPintenstrahlaufzeichnung, welche zur Beobachtung in durch- 
fallendem Licht geeignet ist, fahig ist, wobei die Tinten- 
strahlauf zeichnung mit einem Papier aus synthetischem 
Papierbrei mit einem Gehalt von minde stens 25 Gew^% an 
synthetischem Papierbrei ausgefuhrt wird und anschlieasend 
die Warmebehandlung mit dem. Papier aus dem synthetischen 
Papierbrei unter Schmelzen des synthetischen Papierbreis 
durchgefiihrt wird. 

3* Xintenstrahlaufzeichnungsverfahren.nach Anspruch 
1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass als Tintenstrahl- 
aufzeichnung eine mehrfarbige Tintenstrahlaufzeichnung 
durchgefiihrt wird. 

4. Tintenstrahlaufzeichnungsverf ahren nach Anspruch 
1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Papier aud 
synthetischem Papierbrei verwendet wird, welches syntheti- 
schen Papierbrei und Holzpecpierbrei enthalt. 
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5. a?intenstr8Lblaufs5eichnuiigsverf ahren nacli Anspruch 1 
Oder 2 J dadurcli gekeimzeichnel;, dass ein syntlietisclier 
Papierbrei verwendet wird, welcher als thernpplastisclie 
Harzpolymare Homo- oder Copolsnnere von Stliylen^ Eropylen, 
Acxylnitrily Acrylat^' Styrol, TTinylacetat , TinylcKLorid 
und Tinylidenchloridt Polyamide und Polyester enthalt. 

6. Tintenstralalauf zeichnungsverf aliren nacli Anspruclt . 
i octer 2, dadurcli gekennzeichnet, dass ein Papier aus 
syathetischem Papierbrei verwendet wird, welches aus 
einem Kombinationsp spier mit einer Ifelarzahl von Schicliten 
bestelit. 

7* lintenstrahlaufzeiclmungsverfaliren nach. In^rucli 
1 Oder 2, dadurcli gekennzeiclmet, dass die Warmebe handling 
in der Weise durchgefahrt wird, dass die aJemperatur des 
Papieres aus dem synthetischen Papierbrei oberlialb des 
Scluaelzpunktes des synthetiscTien Papierbreis liegt* 

8* Tintenstrahlaufzeiclmungsverf ahren nacli Ansprucli 
1 Oder 2, dadurcli gekennzeiclmet, dass eine Druckbehandlung 
Bit dem Papier waiirend .oder nacli der Warmebehandlung durch- 
gefuhrt wird. 

9. Tintenstrahlaufzeichnungsverf'abren nach. Ansprucli 
8, dadurcli gekennzeicime-b, dass die Warmebehandlung in der 
Weise durchgefuiirt wird, dass die a?einperatur des syntheti- 
schen Papierbreis oberhalb des Schmelzpuriktes des syntheti- 
schen Papierbreis liegt. 

10 • Tintenstralilaufzeiclmungsverfaliren nach Anspruch 
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass als synthetischer 
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Papierbrei ein .sTZithetisclier Faplerbx^ei aus Folyathylen, 
welches nach dem Folymerlsatlonsverf ahren Ixexsestellt varde 
verwendet wird. 

11* Tintenstralilaufzeiclmungsverf ahren nach Ansprush 

10, dadurch s^kexinzeichziet, dass das Papier aus dem STZXthe- 
tischezx Papierbrei auf eine Temperatur zvischen 100 und 
130^ C watarend eines Zeitraums von 1 Sekunde bis zu 

10 Minuteii erhitzt wird. 

12. Jintenstrahl auf zeicTinungsverf ahren nach i^sprach 

11, dadurch gekennzeichnet, dass ein Dx^uck von bis zu 

100 kg/cm auf das Papier aus dem synthetischen Papierbrei 
wahrend eines Zeitraumes bis zu 10 Hinuten wahrend oder 
nach der Warmebehandlung ausgeiibt vird. 
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IDintcnstrahlauf zeicliiiuiigsverfahpen 

Die Erfindung betrifft ein liiiteiistr alilauf z eiohnnngs- bder 
Tint ens t raloj schreiDverfahren, insTjesondore ein (Tintenstralil- 
schreibverfahren, wobei die TintenstralolatLC zeichming auf ein 
synttLetisclies Piilpenpapier aufgebracht wird und dann das 
Papier aus syntlistisclxer Piilpe warmebehandelt wird, aim die 
syntlietisclxe Piilpe zu schmelzen, was eine aSLntenstraiilaxif- 
zeichnuog von holier Atif zeichnungsdichte, ausgezeichneter 
Wasserbestandigkext "and aiisgezeichneter Parbwiedergabe bei 
der MehrfarbenaTifzeichming ergibt (dLnk Jet recording method). 
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Aufgrund ihrer Lautlosigkeit tuad Fahisgkeit zum raschen 

Au±zeiclmen und Anwendbarkeit auf Papier von gewohnlicher 

Qaalitat wirde die a?ijitenstra]ilcufzeicimuns ztinetoead 

popularerj l)eispielsweise testeht eine Anwendung in 

Drucken von Oomputerauf zeichnungen (computer terminal 

printers) o Perner kann das IKLntenstrahlverf abren zur Er- 

zielung einer mehrf arbigen Auf zeichnung unter Anwendxing 

einer Melirzalil von lintendiisen angewandt werden* Jedoch 

ergibt ,die mehrfar"bige Tint enstrahlauf zeichnung Erobleme, 

die bei der monochromen Auf zeichnung niclit auftreten* 

Bei der monochromen Auf zeichnung wird ein Punkt auf einem 

Auf zeiclmungspapier lediglich eineiii Auf zeichmingsarheits- 

gang Tinterworf en und infolgedessen ist eine zufriedenstellen- 

de Auf zeichnung auf den meisten Arten von Papieren erhalt- 

lich, beispielsweise Eein-Papieren, Eollenpapier fur Iiohn-, Kassen- 

und/oder Grehaltsstreif en und Papieren mit einem groBeren 

AusmaB von Tint enal>sorpt ion als die vorctehend auf gefiihrten. 

Bei der mehrfarbigen Aufzeichnung wird hingegen die Tinte 
aus zwei oder mehr Dtisen aufgestrahlt und zwei oder mehr» 
bisweilen vier, Punkte konnen an einer Stelle des Aufzeich- 
nungspapieres zusammenstosseno Falls nicht der Tintentropfen 
rasch durch die Papierschicht absorbiert -wird, stosst er 
mit einem nachf olgenden auf die gleiche Stelle des Papiers 
auftreffenden Tintentropfen zusammen, was ein Verfliessen 
Oder Pliegen der Druckf arbe und Verschmieren derselben auf 
dem weissen Hintergrxind des Papieres verursacht. Palls das 
Aufzeichnimgspapier unvorsichtig gehandhabt wird, kann des- 
sen Oberflache gerieben werden, so dass das Bild abblattert. 
Deshalb ist die Anwendung eincs Auf zeichnungspapieres mit 
einem hohen Tintenabsorptionsausmass besonders bei der mehr- 
farbigen Aufzeichnung notwendigo 
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Bel Anwendung eines Auf zeichnungspapieresr das d±e 
Tinte gut absorbiert, breitet sicli der lin-tenpunkt itn ailgemei- 
nen aus und gleichzeitig dringt er t±ef in das Papier ein. 
Ein bei spiel sweise so flauschig als moglicb ohne Anwendung ^. 
eines Leimungsmittels gemachtes Psg^ier absoxbiert die Tinte 
sehr gut imd enipf iehlt sich deshalb zur Jfijiwendung fiir die 
melirf arbige Tintenstrahl schreibung> Jedocli breiten sich die . 
linteiqjunlrbe auf diesem Papier so sehr aus, dass sie eine 
niedrige Auf lo sung ergeben und die Tinte dringt in das 
Papier so tief ein, dass eine Lichtstreutong auf Grund der Zwischec 
r&ume in der oberen Schicht des Papieres auftritt, so 
dass das erbaltene Bild weisslich und wenig scbarf wird. 
Palls eine vierf arbige Aufzeichnung (Blau, Puipur, Gelb 
ATisziebtusclxe (indian ink)) auf einem Papier mit einer der- 
artig bolien Tintenabsorption bewirkt wird, ist die Tiefe der 
Eindringung des ersten Tintenpunktes in dem Papier ausrei- 
cbend, um dessen Sicln;barkeit von oben zu irerriiigern, so daB 
sich. eine schleclite Parbwiedergabe ergibt. Ein durcb Auf- 
Ziehen eines Pigmentes ' und eines Zlebstoffes auf eija ge- 
leimtes Papier hergestelltes p4gmentuberzogenes Papier bat 
niedrige Tint enabsorptionseigenschaften und .fcann nicbt fur 
die mehrf arbige Tintenstrablauf zeichnung verwendet werden. 

Aus der vorstehenden Diskussion ergibt sicii ganz klar, 
daB zur Herstellung eines Bildes von holier Dichte, Auf- 
16sung und guter Parhwiedergabe durch eine Mehrf arbentinten- 
strahlaufzeichnung die f olgenden drei echeinbar unvertrag- 
lichen Erfordernisse erfiillt werden mils sen: (1) die Parbungs- 
koraponente der Tinte darf nicht irgendeine -merkliclie Aus- 
breitung auf dem verwendeten Aufzeichnungspapier zeigen, 
(2) der grossere Teil dieser Eomponente muss auf der Ober- 
flache des Papiers ohne tief es Eindringen in das Papier 
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verbleiben und (3) das Auf zeichnungspapier muss Absorbier- 
elgensch.afteii besitzezio YerscMedene Entwicklungen warden 
bereits vorgenommen, urn derartige Aufgaben zu erreiclien* 

Hie in der ^apaniscben Patentveroff entlicbung 53012/1977 
angegeben, dringtp falls ein Pigment auf einem Papier mit 
einem niedrigen Ausmass der Iieimung aufgezogen wird, die 
Hauptmenge von Pigment und EZlebstoff in das Papier ein, 
so.dass ein pigmentgefiilltes Papier geliefert wird, worin 
das Pigment in die Poren des Papieres eingefJillt ist. Dieses 
pigmentgefiillte Papier hat Tintenabsorptlonseigenschax'ten 
und eine Auf zeicbnungsdichte zwiscben einem flauschigen 
Papier, das kein Leimungsmittel entbalt, und dem pigment- 
iiberzogenen Papiero Obwobl das pigmentgefiillte Papier bobere 
Tintenabsorptionseigenscbaften als ein p igmen tuber zogenes 
Papier besitst, sind sie nicbt in einem derartigen Ausmass 
ausreicbend, dass es fur eine mebrfarbige Aufzeicbnung ver^ 
wendet werden konnte^ In der japaniscben Patentveroff entlichung 
^9113/78 ist ein Tintenstrablaxif zeicbnungspapier bescbrieben, 
worin das Papier mit dem G-ebalt eines feinen Pulvers eines 
Harnstoff-Pormalinbarzes mit einem wasserloslicben Polymeren 
ini>ragniert wirdo In der japanisclien Patentveroff entlicbung 
743W/77 ist ein Tintenstrahl auf zeicbnungsrp ^ier mit einem 
spezifiscben Ausmass an Luf tdurchlassigkeit beschrieben, 
welcbes die Tinte innerbalb eines spezifiscben Zeitraumes 
absorbierto Das die sen drei iiblicben Verfabren gemeinsame 
Konzept bestebt darin, die Tintenab sorption im Einblick auf 
die Ausbildung einer boben Auf 16 sung und Dxcbte berabzusetzen. 
Obwobl bierbei die gewiinscbte Aufgabe in gewissem Ausmass 
erzielt wird, absorbieren die erbaltenen Papiere die Tijate 
nicbt gut und sie sind nicbt zur Anwendung fur die Mebrfarben- 
tintenstrablauf zeicbnung geeigneto Infolgedessen bestebt 
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aach tTl© ©in Bedarf in der Indasfcri© fua? ein Papier tOx die 
Sfe&fffarl^entintensteaiaaufzeicl^^ welches die .vorst$hend an- 
gGgelioaen dyei Bediagroason srdHlllt o 

vossteliend abgebandelt, war bi slier kcin Tintenstralil- 
3n;fse?.cbnuzxsspsp±©r erlialtrlicli, tiieiches zur Anwendung in der 
Eeh2?£a2"5©n£ufzeicliming geeignete lintenab sorption seigen- 
?5cis.3^5en besitzt uad welches eine ausgezexchnete Aufzeich- 
Siimf^s'sici.te tmd Farbwiedergabe liefertp . 

.F(?rzr.e r i st bei den iibliclien Tintenstrahlaufzeichnungs- 
;c-a?^^:^3^:."?r.3 x^orin praktisch keine Leitaungsmittel zur Verbes- 
Gew'^'\B c.er Tintenabsafetionseigenschaften verwendet werden, 
r^j^ Was^Ferbestandi^eit des Aufzeichnnngspapiefcs schlecht, 
C' 'X rUiC xf£Esrige a?inte allgemein hauf ig ,als Auf zeichnuags- 
<tIsi"v^- -^erwendet xirird» und das durch den Tintenstralil gebil-^ 
dQ^j'S g;e-'^'Srb1?e Aufzeichnungsbild stromt nach der Befeuclitung 
52rL"i I'feni^er aus und verlauft, wodurch eine Terblassung d^r 
Pa??bo-' cr.f trit'to Somit konnen sie nicht fiir Anzeigen 
iat };:.\5ien verxiren det vjerden. 

Eine Aufgabe der Erfinduhg besteht in einem Tintenauf- 
s©ielmungs:v'erfahren, welches Tintenstrahlaufzeichnungen 
mil? hoher Aufzeichnungsdichte liefert. 

• Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht in einem 
Sintenstrahlaufzeichnungsverfahren, welches mehrfarbige 
Sinteastrahlaufzeichnimgen mit hoher Aufzeichnungsdichte 
xrnd guter Perbwiedergabe ergibt. 

Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht in einem 
Tintsastrahlaufzeichnungsverfahren, welches Tintenstrahl- 
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auf zeicttminge.n^ mit holier Wasserl^estandigkeit lief erto 

Inf olge ausgedebnter nntersucliungeii zur Losimg der 
Uacliteile der ubliclien Tintenstratilauf zeichnungspapiere wurde 
mm gefunden, daB Tintenstrahlauf zeichnungen mit holier 
Dichte und Wasserbestandigkeit durch Anwendung eines synthe- 
tischen Piilpepapiers als OJintenstrahlatLfzeichnungspapier 
und durch Warmehehandlung des synthetischen Pulpepapiers 
nach de.r Ejitenstrahlaufzeiclmuiig zum Schmelzen der in dem 
synthetischen Pulpepapier enthaltenen synthetischen Pulpe 
erhalten werden konneno 

Die Erfindung liefert somit ein a?intenstrahlauf zeichnungs- 
verfahren, wohei ein synthetisches Piilpepapier der Tinten- 
strahlauf zeichQung und dann einer Warmebehandlung zum 
Schmelzen der darin enthaltenen synthetischen Piilpe unter- 
worfen wird. 

Papiere aus synthetischer Piilpe "besitzen gute 0}intenab- 
sorptionseigenschaf ten, ahnlich denjenigen der iiblichen 
Tintenstrahlauf zeichniingspapiere und konnen fiir die mehr- 
farbige Tintenstrahlauf zeichnung verwendet werdeno Palls 
gedoch nicht ssusatsliche Behandlungen angewandt werden, 
ist die Auf zeichnungsdichte niedrig und die Wasserbestandig- 
keit ist ebenso wie im Pall der iiblichen Olintenstrahl- 
auf zeichnungspapiere schlecht o 

Bei der Warmebehandl\mg der mit Q?inten6trahlauf- 
zeichnung versehenen synthetischen Piilpepapiere schmilzt 
die synthetische Piilpe, wodTirch der Teil aus der 
synthetischen Piilpe transparent wird, die Hohlraume 
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im Papier abnehmen, die Idditstreuuns im Papier verringert 
trij?a, die Aufzeidmuagsdiclite erhoht wird uad die Ausbil- 
dong -von scharfen Bildern ermogliclit wird. Pernor vrird die 
Parlwiederga-be Tsei der mehrfarTjigen Auf zeiclmung ver"bessert. 
AttBerdem "bildet die geschmolzene syntketisclie Pulpe einen 
wasserabweisenden kontinuierliclien Pilm, so daB sieli 
eine ausgezeichnete Wasserbestaadigkeit fiir das Aufzeidx- 
mmgspapier -and das gefSrbte Bild ergiblr. . 

» 

Die Ansbreitung der Druckf arbe in der Seitrichtung, welclie 
nacliteiiig die Auflosung des Bildes beeinflxiBt, wird dwell 
das Schmelzen der synthetisclien Piilpe nicht geandert, 
fcann ^edoch. durdi die Eirtverleibung von Pigmenten und 
wasserlSsliclien Klebstof f en im voraus iierin, wie nacli- 
folgend beschrieben, welche die Tintenabsorptionseigen- 
scHaften nioh* hemmen, in das Papier aus STiitbetisolier Piilpe 
ges'teuert werden. 

Die gemaB der Etfindang eingesetzten Papiere aus syntbeti- 
scbem Papierbrei Tuofassen solcbe Papiere, die hauptsachlidi 
aus syntlietisclier Pulpe und Hblzpttlpe gefertigt sind, 
sowie Papiere, die aus syntbetischer Ptilpe allein gefertigfe 
Bind. Gextfiinscbtenfalls konnen syntbetiscbe 3?asern, anor- 
ganische Pasern, pflanzlicbe Pasern, aufier Holzpulpe und 
dergleidhen, zTigesetzt sein. 

Die hier verwendete syn-ttietiscbe Kilpe umfaBt 
thermoplastiscbe Polymere, bei spiel sweise Homo- o der Co- 
polymere von Vinylmonomeren , wie z. B. Ithylen, Propylen, 
Aorylnitril, Styrol, Acryle stern, Vinylacetat, Vinyl- 
chlorid und Vinylidencblorid, Polyamide und Polyester. 
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Die synthe-tisclie Piilpe Oder der ayntlietische Papierbrei kazm 
beispielsweise iLergestellt warden durcli (1) Polymer isationsver 
fahren, wie in den JP-Patentveroff entlichoingen 21898/1972 
und 29575/1972 beschrieben, (2) den Spaltverf aliren, TO.e 
in den japanisclien Patent-Veroffentlichungen 9651/1960 
und 7881/1973 und der aapanisctien Patent-Veroffentlicliuns 
1402/1973 besclirieben, (3) dem Entapannunggepinnverf ahren 
wie in den decpanisclien Patent-Veroffentlichungea 16460/1961 
und 28125/1965 bescbrieben^ (4) dem Pibridverf aliren wie 
in der dapanischen Patent-Veroffentliclxuns 11851/1960 be- 
schrieben, und (5) dam Emulsionsent^annunsBspinnver- 
fahren, wie in der oapanischen Patent-Veroffentlichung 
32133/1972 beschrieben.o 

Hinsichtlicli der Porm ist der ayntlietische Papierbrei 
abnlich zu gehollandertem Holzbrei und hat im allgemeinen 
eine durchschnittliche Lange von 0,1 bis 5 mm und einen 
Oberflachenbereich von 0,5 bis 100 m /g* Bei der prakti- 
schen Ausiibung der Erfindung ist ein durch das Polymeri- 
sationsverf ahren hergestellter synthetischer Polyathylen- 
papierbrei aus den Grunden besonders geeignet^ dass der 
Schmelzpunkt niedrig ist, die Pap ierherste Hung erleich- 
tert ist und Papier von einheitlichen Eigenschaftsn er- 
halten werden kann- Bevorzugte Beispiele fiir Holzpapier- 
breie, die mit dem synthetischen Papierbrei vermischt 
werden konnen, umf assen gebleichte Holzpapierbreie mit 
hohem Helligkeitsgrad, wie HBKP, LBKP, HBSP und LBSP. 

Das Paschverhaltnis des synthetischen Papierbreis 
betragt giinstigerweise 10 bis 100 GeWo?^ des gesamten Ge- 
wichtes* Bei einem Mischverhaltnis von- 25 GeWo% oder mehr 
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wird die TranspaTenz des Aufzeichntmgsrpapieres durch die 
Wamebehandlune erholit, was eine Tinlien s t r a h l auf 2 e i chn ung 
erlaubt, die be senders zar Beobacli1;ung im durclif allenden 
Licfat geeig^et ist. Die bevorzugtren Bereiclie. fiir reflek- 
tive und transparente AusftDxrungsfoxnien betragen 25 
bis 80 % bzw. 25 bis 100 Gew.%. 

Papiere aus synthetischem Papierbreien, welche durch 
Anwendung bekaimter Warmebehandlungen tran^arenij uBd 
wasserbe Stan dig gemacht wurden, konnenbei der praktisclien 
Ausffihrung . der Effindung verwendet werden, bei spiel swcsise 
die in den decpaniscbien Patent-Anmeldungen 35608/197^,. 
42902/197^, 81608/197^1 12502/1975, 35W9/1975, 
118008/1975, 155703/1975, 30739/1976, .32803/1976, und don 
a'apanischen G-ebrauchsmusteranmeldungen 116464/1974,. 
135507/1974, 17506/I976, 17507/1976 land 43604/1976 be- 
schrlebenen* 

*) 

Wasspartiezusatze konnen zu dem "Papier aus sjixtlieti- 
schem Papierbrei zum Zweck der Erhohung der Eignung fiir 
die Tintenstrahlaufzeichnung und fiir das praktiscbte Ter- 
halten zugesetzt werdcn. Das heisst, die Nas^artiezu- 
satze warden zu den Pasersu^ensionen vor der Ausbildung 
von Bahnen zur Verteilung innerlialb der Pasersu^pensionen 
zugegeben* Da ein Leimungsmittel bei der Absorption der 
Tinte stort, wird es aligemeih bevorzugt, zu der Tiiiten- 
absoxptionsschicht kein Leimungsmittel zuzusetzen. 

Zu dem Papier aus dem sjmtlietisclien Papierbrei. zuzu- 
setzende Zusatze umfassen Mittel zur Verbesserung der 
Kassfestigkeit , wie Melami nbarze , Harnstof fl>arze , Polyamid- 



*) (wet-end additives) 
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Polyamin-Epichlorhydrinliarze und Polyathylenimin, Jilttel 
zur Verbesserung der Trockenfestigkeit, wie Polyacrylamid 
und Starke, Pixie rmitt el, wie Aluminiumsulfat » Farbuiigs- 
ndttely wie Parbstoffe, Pigmente und fluoreszierende 
Parbstoffe, und Piillstoffe, wie Ton, Talk, Oalciumcarbonat , 
Titandioxid, Kieselgur, saurer Ton 5 synthetisctie Silicat- . 
salze und feine Pulver von Hamstof fharz , Polystyrol oder 
Polyathylen • 

Allgemein haben die Piillstoffe den Effekt der Verbes- 
serung der Tintenabfaoxptionseigenscliafteno Es a st aucli 
moglich, die Piillstoffe mit spezifischen Effekten zu ver- 
sehen. Da beispielsweise saurer Ton den in einer wassrigen 
Tinte enthaltenen basischen Parbstoff absorbiert^ steuert 
er die Aus>^reitung der Tinte und erhoh^t die Aufzeichnungs- 
diclite. Peine Pulver aus thermoplastischen Harzen, wie 
feine Pulver aus Pol^thylen, schmelzen bei der WarTObe- 
handlung nach der Tintenstrahlaufzeichnung und verbessem 
wirksam die Auf z-sichnungsdichte in der gleicbien Weise 
wie .der synthetisclie Papierbreio Die Zugabe eines katio- 
nischen Polymeren verhindert die Eloierung von Direkt- 
farbstoffen und sauren Parbstoffen aus der fiir die Tinten- 
strahlaufzeichnung eingesetzten wassrigen Tinte und sie 
spielen eine Hilf srolle hinsichtlich des Ef fektes der 
Terbesserung der Wasserbestandigk.eit auf Grund des Schmel- 
zens des synthetischen. Papierbreiso Die Zugabe von wasser- 
absorbierenden Substanzen, wie Hydrolysaten von Starke- 
Acrylnitril-Pfropfi>olymeren und- Polyacrylamidgel erhoht 
die Tintenabsorptionseigenschafteno 

Das Papier aus dem synthetischen Papxerbrei kann 
ein Produkt in Einzelschicht sein, wi© es auf einer 
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Pourdrinier-Papiermaschine Hergestellt wird. Ein Kombi- 
nationsspapier, «ie es durch eiae ZylinderpapiermascMne 
ond eine Poordrinier-Zylindeij-Eoiabinationspapiermascliiiie 
hergestellt wird, kaim, weim es in dem SchicHtaufbau ge- 
Mndert wird, spezifische Effekte liefern. 

Beispielsweise wird ein AufzeiclmunB^apier, welches " 
mit einen hohen Mischverlialtnis des syntherblschen Papiei^ 
breite Hersestellt wirde, bei der Warmebeixandlung nacH der 
Tintenstrahlattf zeichnung transparent und liefert au^ge- 
zeicbnete Bilder, welcHe fiir eine BeobacHtung im durcH- 
fallenden LicHt geeignet sind, ^jedoch nicHt fur eine. Beob-. 
achtung im reflektiertem iicht geeignet sind. Palls in 
diesem Pall jedoch ein KbmbinationEfpapier angewandt wird, 
welcnes aus einer oberen ScMcHt und einer unteren SchicHt 
be^teUt, wobei die obere SoliicHt aus einer durcH Vermischen 
von synthetischem Papierbrei Hergestellte Tintenstrahlauf- 
aeichnungsschicHt ist und die untere ScHictt eine Refle- 
xion sschiclife zur Terhinderung der aJintensindringung xst, 
die keinen syntbetiscten Papierbrei enthalt, sondem die 
vielmebr durcH Zusatz eines Leimungsoittels und eines Pull- 
stoffes zu Holzpapierbrei Hergestellt wurde, bildet dxe 
VarmebeHandlung nacH der TintenstraHlaufzeicbnung einen 
Scbicttaufbau einer tintenbaltigen transparenten SchxcHt, 
die auf einer opaken Schictr ndt einer hoben Helligkext 
vor-»iegt, so dass infolgedessen scHarfe reflektierte Bil- 
der von markant IxoHer DicUte erUalten werden konnen. Palls 
femer eine farbstoffabsorbierende Substanz, wie saurer 
Ton, ledigliclx zur oberen Papierbrei schicbt einer Tinte- 
strahlaufzeicbnungssohicbt mit dem'Getalt eines syntHeti- 
schen Papierbreis zugesetzt vdrd und kein Leimungsmittel 
za der unteren, Holzpapierbrei ohne syntHetischen Papier- 
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brei entlialtenden Schicht zugesetzt ist, urn diese wasser- 
absorbierend zu lialten, wird der Parbdtoff in der Tinte 
in die cbere Schicht absorbiert und Losungsotittel, wie 
Hasser, warden in der unteren Schicht absorbiert ^ so dass 
sich die Ausbildung von Bildem mit guten Tin tenab sorption s- 
eigenschaften und hoher Dichte ergibt. 

, Die TrocTmung durch die Papiermaschine wird bei einer 
solchen Temperatur ausgefuhrt, dass der synthetische Papier- 
brei nicht zu dem Ausmass schmilzt^ dass eine Verringerung 
der Tintenab sorption seigenschaf ten verursacht vdrd und 
ein iibermassigen Kalandrierverf abren wird nicht bevorzugt, 
.da hierbei das Hohlraumvolumen abnimmto Pigmente, Kleb- 
stoffe und dgl* konnen auf das Papier aus dem synthetischen 
Papierbrei unter Anwendung einer Schlichtepresse, eines 
Off-machine-Sattigungsgerates und dglo gewiinschtenf alls 
aufgebracht werden. 

Wasserlosliche Zleb?3toffe, wie Starke, sind wirksam 
zur Verbesserung der Oberflachenfestigkeit, d^doch konnen 
wasserlosliche Zlebstoffe von niedrig hydrophiler Art nicht 
verwendet werden, da sxe die 0?intenabso2ptionseigenschaf- 
ten verringern. Wasserlbsliche Klebstoffe von stark-)iydro- 
philer Art, wie Polyvinylalkohol , Gelatine, Natriumalginat , • 
Hydroxyathylcellulose, Carboxymethylcellulose , Polyacryl- 
amid, Natriuiapolystyrolsulfonat , Natriumpolyacrylat , Poly- 
dimethyl diallylammoniumchlorid , Polyvinylbenzyltrimethyl- 
ammoniumchlorid, Polyvinylpyridin, Polyvinylpyrrolidori, 
Polyathylenoxid und Hydrolysat von Starke-Acrylnitril- 
Pfropfpolyneren sind nicht nur zur Erhohung der Oberfla- 
chenf estigkeit , sondern auch zur Verbesserung der Tinten- 
absorptionseigenschaf ten wirksamo Diese wasserloslichen 
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Klebetoffe konnen in Kombination mit wasserlo sliclien ELeb- 
Btoffen^ wie Ifelaminharzen, Epoayliarzeii imd Isocyanat- 
verbindungen zur Anwendung zur Terbesserung der Wasser- 
bestSn'dlgkelt verwendet verden. 

Falls der wasserlo sliclie Klebstoff aus einem polymeren 
ELektrolyt bestelit, kann er die Eluierung des Farbstrof fes 
in der Tinte verhindem, vorausgesetzt, der Parbstoff 
hat 'entgegengesetzte elektrische Ladung zu derjenigen des 
polymeren ELektrolyt s; die wasserlo slichen ELebstoXfe er- 
hohen auch die Wasserbestandigkeit auf Grund des syntheti- 
sclien Papierbreis. 

Wenn sie in grossen Mengen verwendet werden, verringem 
Latexe die Tintenabsoxptionseigenscliaf ten, aedoch. konnen 
sie, falls sie innerlialb eines solchien Bereiches auxge- 
zogen werden, dass die Tintenabsorptionseigensclaaften 
niclit gehemmt werden, wirksem die Oberflacbenfestigkeit 
und Wasserbestandigkeit erholaen. Die bevorzugte Menge der 
zugesetzten Latexe betragt etwa 2 bis 5 Grew.?^. 

Das Einsattigen eines Pigmentes in das Papier aus 
synthetischem Papierbrei ist wirksam zur Erhohung der 
Tintenabsorptionseigenscliaften und zur Verliinderung der 
Ausbreitung des Tintenpunkts* Jedocb ist die Einsattigung 
einer grossen Menge an Pigment mit einem tiohen Brechungs- 
index, wie {Ditandioxid, niclit giinstig, da dadxircli die 
Licbtstreuung der gesclimolzenen -Schicht aus dem eyntbe- 
tischen Papierbrei erholat wird und die Auf zeichnungsdiclite 
gesenkt wird* Beiapiele fur derartige fiir solclie "Oberziige 
geeignete Pigmente sind ffione, Q?alk, Calciumcarbonat, Kie- 
selgur, saurer !Don» synthetisclie Silicatsalze , Kieselsaure- 
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sol, ^uminiumsol und felne Harzpulver von Hamstoffliarz, 
Polystyrol, Polyathylen und dgl. Da saxirer Ton, Kiesel- 
sanresol, Aluminiumsol und dglo den Farbstoff in der Tinte 
adsorbieren, kbnnen sie wirksam zur Erliohung der Wasser- 
bestandigkeit des Farbstoffes und zur Erholiung der Di elite 
durcli Terhinderung des Eindringens des Farbstoff es in der 
Tinte verwendet werdeno Diese Pigmente werden in Zombina- 
tion mit Klebstoffen, wie wasserloslichen Klebstoffen und 
Latexen, wie sie vorstehend abgehandelt sind, verwendet. 

Der im Gemiscli mit dam synthetischen Papierbrei vor- 
liegende Holzpapierbrei wird durch. eine Warmebehandlung 
nicht gescliniolzen und niclit transparent gemacht. De sh a l b 
macht die Einsattigung eines Papieres aus synthetiscliem 
Papierbrei mit einem Trani^arentmach.ungsmittel mit einem 
nahe demjenigen von Holzpapierbrei liegenden Bredungs- 
index vor der Tintenstrahlaufzeichnung die 'lintenstrahl- 
aufzeichnungsscliiclit transparenter und erholit die Auf- 
zeichnungsdiclite. Transparentmacliungsmittel, die fiir diesen 
Zweck verwendet werden konnen, umf assen Emulsionen von 
farblosen, fliissigen und nicht- fliich-tigen Substanzen, wie 
Dioctylphtlialat, Tricresylpbospbat , fliissigem Paraffin 
und Polybuten, wie beispielsweise in den japanisclien Patent- 
Veroffentlicbunfccen 36366/76, 36567/76 und i001/77 be- 
schrieben. 

Die zur Anwendung in der Tintenstrahlaufz.eichnimg arlt . 
dem Papier aus dem synthetischen Papierbrei gemass der 
Erfindung verwendete Tinte ist allgemein eine wassrige 
Tinte und sie bestelit aus einem wasserloslich.en Farbstoff, 
einem Benetzungsmittel, einem Farbstof floslichmacbungs- 
mittel, einem Mittel ziir Erteilung einer Bestandigkeit 
gegen Schimmelbildung, Wasser, einem mit 
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Wasser vertraglicHen organischen LSsungsmittel uird dgl., 
wie beispielsweise in den dapanischen Patentanmeldungeii 
12105/1972, 97620/197^, 1+3602/1975, 102W7/1975, 
129310/1976, 137506/1976, 137505/1976,. 115 106/1976, 
139^108/1976, 12008/1977, 12009/''977, 12010/1977, 
89534/197^ und dgl. beschrieben. Ausserdem kano eine 
Slartige a?inte, wie in den jepanischen Patent-Verof fent- 
lictungen 84311/1975 uiid 28007/1876 und dgl. beschrieben, 
bei der pralctiscken Ausfiilirung der Erfindung yerwendet 
warden. 

Die warmebeliandlung des Papieres aus synthetiscliem 
Papierbrei kann dvirch. Verfahren unter Anwendtmg eines 
Zylindertrockners, eines Heisslufttrockners, eines Warme- 
kalandrierers, eiier.Heizpresse, eines Bugeleisens, Infra- 
rotstrahlen und MLkrowellen, eiuer Koronabehandlung , 
oiner Flammbehandlung und dgl. durcbgefiihrt werden. 

Die Anwendung einer Warmebeliandlung und einer Druck- 
behandlung gleichzei-tig oder aufeinanderfolgend stellt 
eine bevorziigte Ausfiilirungsform dar, da in dieser Weise 
die Verringerung des Eolilrauntvolumens des Papieres aus 
synthetischem Papierbrei und daa Ausmass, womit die Auf- 
zeichnungsdichte und die Wasserbestandigkeit erUoUt werden 
gesteigert werden* Piir die Druekbehandlung kann ein Ma- 
sehinenkalandrierer, ein Sv^erkalandrierer, ein Glanz- 
kalandrxerer, eine Pre sse und dgl. angewandt werden. Die 
Warmebeliandlung des Papieres aus synthetisohem Papierbrei 
Mird gunstigerweise in der Weise ausgefiihrt, dass die 
Teinperatur des Papieres aus dem synthetisclien Pgpier- 
brei oberhalb des Erweichungspunktes des synthetischen Pa- 
pierbreis, vorsugsweise oberlialb des Scixmelzpunktes liegt, 
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obwohl dies in Abliangigkeit von Jem Ausmass variiert, mit 
dem gleiclxzeitig eine Druckbeliandlung ausgeiibt wird. 

Die Varmebebandlungsbedingungen des Papiers aus dem 
synthetischen Papierbrei warden von der Art des syntheti- 
schen Papierbreis, dem Miscbverhaltnis des synthetiscben 
Papierbreis, dem Grundgewicht des Papiers aus dem syntheti- 
scheit Papierbrei, der erforderlicben Qualitat und dgl. be- 
stimmt* Palls ein synthetisctier Papierbrei aus Hochdruck- 
polyathylen verwendet wird, ist es gunstig, dass die Tem- 
peratur des Papiers aus dem syntbetisclien Papierbrei von 
iOO bis 150^ C betragt, die Warmebehandlungszeit wahrend 
eines Zeitraumes von 1 Sekunde bis su ^0 Minuten, der 
Druck von 0 bis 100 kg/cm und die Druckanwendungszeit 
O bis 10 Minuten betragen- 

Gemass der Erfindung wird somit ein Xintenstrabl- 
aufzeichnungsverf ahren vorgeschi agen, welches die Aufbrin- 
gung eines Tintenstralals auf ein Papier aus synthetiscbem 
Papierbrei und eine anscliliessende Warmebehandlung des 
Papieres aus ssmthetiscbem Papierbrei zum Scbmelzen des 
syntbetiscben Papierbreis umfasst, so dass eine Tintenstralal- 
aufzeichnimg von laolier Dichte, Wasserbestandigkeit und 
guten Parbwiedergabeeigenschaften erlialten wird- 

Gemass den Tin ten str ahlauf zei chnnn gsver fajoren der 
vorliegenden Erfindung warden die f olgenden neuen Effekte 
ertalten : 

(1) Sowobl die Tintenabsorptionseigenschaften als auch 
die TintenstrabuLaufzeichnungsdiclite sind ausgezeicbnet. 
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(2) die Wasserbestandigkeit des Tintenstrahlaufzeich- 
nungsrpapieres und des Bildbereiclies sind ausgezeichnet, 

(3) eine Wiedergabe unter Anwendung von durclif allendem 
Liclit ist moglich, 

(4-) die Farbv/iedergabe bei Anwendung elner ' mehrf arblgen 
lintenstrahl aof zeichnung ist auagezeichnet , 

(5) bei Anwendung eines Ebmbination^papieres, welcbee 
den eynthetischen Papierbrei lediglicli in der n}intenstral;il- 
aufzeichnungssch.ich.t enthalt^ werden Bilder mit hoiieren 
Eeflexionsdicliten als bei Papieren mit einer Einzelschicht 
erlialten. 

Die folgenden Beispiele dienen zor weiteren Erlauteznmg 
der vorliegenden Erfindung. 

BiBispiel 1 

70 leile XTBSF wurden zu einem Hahlgrad von 500 ml 
geliollandert und mit 30 leilen eines synthetisclien Papiej>- 
breis aus Hochdruclcpolyatliylen mit einer durchschTii ttliclieh 
Easerlange von 0,9 mm und einem Scbiaelzpuntetv. von 13^1^ 0- 
vermischt- Ein Polyamid-Polyamin-EpiciilprhydiTinliarz wurde 
in einer Menge von . 0,5 Teilen zugesetst und das erhaltene 
Gemisch wurde mit einer Pourdrinier-Papiermascliine zur 
Bil dung eines Papieres mit einem Srundgewiclit von 70 g/m^ 
beliandelt. Dieses Papier wird ais "Aufzeichnungspapier 
bezeichnet. - 

100 Teile HBSP wurden zu einem MahTgrad von 500 ml 
geh.ollandert und 0,5 ^Peile eines Polyamid-Polyamin-Epi- 
ohlorhydrinharzes wurden hierzu zugesetzt. Das erhaltene 
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Gemiscli wurde mit einer Foirrdrinier- Papier mas chine zu 
einem Papier mit einem (xrundgewiclit von 70 g/m verar- 
beitet. Dieses Papier vird als "Aufzeichnungfipapier 2" 
bezeicbnet. 

Aiif die Aufzeicbnungspapiere 1 und 2 wurden vier I'arbtinten 
von Cyan, Magenta, Gelb und Ausziehtuscbe (indian ink, Sumi) 
geweils mit einem Direktf arbstofX als Parbungskomponente 
aufeinanderf olgend aiif das Papier "unter AnwendTing eines 
aHLntenstrablschreibers mit vier Tintenstrabldilsen aufge- 
dust, iim eine mehrfarbige ^uf zeichnnng zu erbalten. 



Piir die beiden Aufzeicbnungspapiere waren die Tin ten 
absorptionseigenscbaften an den Stellen, wo die vier 
Parbtinten iibereinander lagen, gut, jedocb war die Auf- 
zeichnnngsdichte niedrig« Insbesondere beim Aufzeicbnungs 
papier 1, wo der syntbetische Papierbrei mitverwendet 
wurde, wurde lediglicb eine verblasste Parbe erbalten* 

Nacb der Tintenstrablaufzeichnung wurden die Auf- 
zeicbnungspapiere i und 2 einer Warmebehandlung durcb 
Pressen mit einem Bugeleisen mit einer Oberflacbentempe- 
ratur von 135^ 0 unterworfen. Wie aus labelle I ersicbt- 
licb ist, wurden die Aufzeicbnungsdicbte und die Wasser- 
bestandigkeit des Auf zeicbnungspapieres 1 durch die Warme 
bebandlung erbobt. Keine Anderungen traten beim Aufzeicb- 
nungspapier 2 auf. Beim Eintaucben dieser Aufzeicbnungs- 
papiere in Wasser wurde eine Eluierung der Parbstoffe 
bei den Aufzeichnungspapieren 1 und 2, die keiner Warme- 
behandlung unterworfen worden waren, tind dem Aufzeichnung 
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papier 2, welches der Varmebeliazidlung unterworfen vorden 
war, beobachte-t, wShrend pralctisch keine Eluierung bcim 
Aufzeichnungspapier 1 auftrat, walcbtes der Waroebeliandlune 
unterworfen worden war* 

labelle I 



Aofzeichnnngspapier 



Varmebeliandlung 

Dichte *i 

Vasserbe standlg-* 
keit *2 



eigenschaften 



1^ 


Jt 


2 


2 


J?eln 


Ja 




Ja 


0,72 




0,85 


0,85 


Uidit 


Gut 


Eicbt 


Nicht 


gut 


(Scliwa- 


gut 


gut 


(Eluie- 


CEluie- 


(Eluie- 


rung d« 


clie Elu- 


rung d. 


rung d. 


Farbstof- 


ierung 


Parb- 


Parb- 


fes ) 


d.Earb- . 


stof- 


stoffes) 


stoffes) 


fes) 




Gut 


Gut 


Gut 


Gut 


Cohne 


(ohne 


(ohne 


(ohne 


Ausf lies- 


Aus- 


Aus- 


AUB- 


sen) 


f lies- 


f lie s- 


flies- 


sen) 


sen) 


sen) 



*1 

*2 



Der Hauptteil der blauen Tints wurde gemessen. 
Hach dem Eintauchen in Wasser bei 220© 0 wahrend 
10 MLnuten wurde die Eluierung des Farbstoffes . 
untersuchtv 

Bas Ausstromen der Einte an dem Hauptteil der vier 
Earben wurde beobachtet. 



Beispiel 2 



Gelatine wurde z-u einer Menge von 2 g/m auf die 
Oberflache des in Beispiel 1 eingesetzten Aufzeichnimgs- 
papieres 1 eingesattigt. Dieses Aufzeichnungspapier wurde 
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der gleiclien Tintenst jnhl auf zeichnnng und Warmebeliandluzis 
td.e in Belsplel i unterworfeiio 

Die 3;iiitenabsorptionseisensch.aft on und die Auf- 
zeichnungsdi elite dieses Aufzeicfanungspapieres waren gLeich 
zu denjenigen des Aufzeicbnungspapieres ^9 tfobei j^doch 
die Ausbreitung der !Dintenpunkte gering war. B@l dem 
Aufzeiclinungspapier 1 von-Beispiel 1 war die S'orm der 
Punkte lanregelmassig und der Durchmesser betrug 200 bis 
250^um, wahrend bei dem Aufzeichnungspapier von Beispiel 2 
die Porm der Punkte nahezu 3a?eisf6rmig war und der Durch- 
messer etwa 200yum betrug. Die Bildscharfe dieses Auf- 
zeicbnungspapieres war gegeniiber derjenigen des Aufzeicb- 
nungspapieres A von Beispiel i iiberlegen. 

Venn weiterhin mit durchf allendem Lich* beobacbtet 
wurde, war das Bild scharf und hell im Vergleich zu dem- 
jenigen vor der Varmebehandlung« Dies belegt, dass das 
Aufzeichnungspapier zur Anwendung mit durchfallendem Licht 
geeignet ist. 

Beispiel 3 

Eine Einsattigungslosung (Peststof fgehalt 30 GeWo%) 
aus 'lOO Seilen saurem Ton und 20 Teilen einer Polyathylen- 
ionomeremulsion wurde in einer Menge von 5 s/m auf eine 
Oberflache des Auf zeichnungspapieres i von Beispiel i 
einge sattigt o Drei wassrige Farbtinten mit Blau, Purpur- 
und Gelb, die jeweils einen basischen Parbstoff als farben- 
des Material enthielten, wurden auf einanderf olgend auf 
das vorstehend hergestellte Aufzeichnungspapier sur Aus- 
bildung einer mebrfarbigen Aufzeichnung aufgediist, welches 
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claim einer Warioebeliandluzig unterworfen worde* 

Die Scharfe und Wasserbestandigkeit des. aul diesem 
Aufzeichnuuagspscpier ausgebildeten Bildes waren gegeniiber' 
denjenigen des Aufzeichnungspapieres 1 aus Bei spiel 1 iiber- 
legen. 

BeisDiel » 

' 30 Teile IBSP warden zu einem Mablgrad von 350 ml 
geliollandert und mit 70 leilen eines syntbeti sclien Papier- 
breis aus Hochdrucfcpolyathylen mit einer durchschnittlicben 
Paserlange von 0,9 mm und. einem Schmelzpunkt von IS'I^ C 
vermiscbl;* 0,3 (Deile Polyatbylenimin wurden liierzu zur 
Bildung eines Oberschicbtmaterials zugesetzt. 

Dann v?urden 100 Teile LBKP zu einem Mablgrad von 
500 ml gebollandert und ein Gemisch aus 5 leilen Titan- 
weiss, 1 leil Kolophonium, 2 leilen Aluminiumsulf at warde 
hierzu zur Bildung eines Unterscbichtmaterials zugesetzt. 

Anscbliessend wurde ein Zwei-Schicbtkombinationspegpier 
mit einem Grundgewicbt von 100 g/m durcb Kombination der 
Obersohicbt mit g/m^ und der TJnterscbicht mit 60 g/m^ 
unter Anwendung einer Zylinderpapiermascbine bergestellt- 

Die gleicbe Tintenstrablaufzeichnung wie in Beispiel 1 
wurde mit der Obersohicbt dieses Aufzeichnungspapieres an- 
gewandt. Die Tintenabsorptionseigenschaften waren gut, 
wShrend die Aufzeichnungsdichte niedrig war. 

Dieses Aufzeichnungspapier wurde nach der Aufzeichnung 
einmal zwischen zwei erhitzten Walzenmit einer Oberflachen- 
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tenperatur von i35^ C mit einem LdLneardruck von 50 kg/cm 
una einer Lineargeschwindigkeit von 1 m/Minute tiindurcli- 
gefiihrt. Das Biia wurde durcfi die Einwirkung der unteren, 
als Eeflexionsscliiclit wirkenden Schicht scharf • Selbst 
wenn das Aufzeichnung^apier in Wasser eingotaucht wurde, 
wurde keine Farbstoffeluierung beobachtetc Die Diclite in 
dem Bereich, wo die drei Parben von Qyan, Magenta und Gelb 
iibereinander lagen, betrug 0,68 vor der Warmebeliandiung, 
wurde gedoch 1,20 durch die Warm©beh.andlungo 

BeisDiel 5 

100 Teile eines synthetiscben Papierbreis aus Hocb- 
druckpolyathylen mit einer durcbschnittlicben Paserlange 
von 0,9 mm und einem Schmelzpunkt von 131^ 0 warden zer- 
teilt und 1 Teil eines Polyamid-Polyamin-Epicblorhydrin- 
harzes wurden liierzu zur Bildung eines Materials fiir die 
Oberschiclit und einer TJnter schicht zugesetzt. 

Ein Gemiscli aus 80 Seilen LBKP und 20 Teilen ITBKP 
wurde zu einem Mahlgrad von 350 ml gebollandert und 8 leile 
Titandioxid, 1 Teil Eolophonium, 2 Teile Aluminiumsulf at 
und 0,5 Teile eines Polyamid-Polyamin-Epichlorhydrir^arzes 
wurden hierzu zur Bildtmg eines Materials fiir eine Zwi- 
schenschicht zugesetzt. 

Dann wurde ein dieiscliicbtiges Kombinationspapier 
mit einem Grundgewicht von 140 g/m^ durch Kombination einer 
Oberschicbt mit 40 g/m^', der Zwischenschicbit mit 70 g/m^ 
und der DnterschictLt mil; 30 g/m^ durch. Anwendung einer 
Zylindexpapiermaschine liergestellt« 
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Die gleiclie Ilntens trahl aaf zelchnimg vrle In Bel spiel i 
wurde mxt der Oberscliicht dieses Auf zeichmmgspapieres ange 
wandt, welches dann der gleiclie.n Xfarmebehaadlimg wie. in 
Beiepiel ^ unterworfen wurde. 

Die obere und untere Schicht wurden beide in einen 
Film iiberfahrt und es wurden scharfe und glanzende Bilder 
erhalten. ITacli der Aufzeichnung war die Wasserbestandig- 
keit des Bildes stark verbessert. Daraus ist ersiclitlicli, 
dass dieses Aufzeichnungspapier fiir Plakatzwecke im Freien 
geeignet ist. 

Die Erf indung wurde vorstehend anhand bevorzugter ' 
Ausffihrungsformen besctarieben, ohne dass die Erf indung 
hierauf begrenzt ist. 
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